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(57)Abstract: 

PURPOSE: To improve an impedance characteristic by 
successively coating a tantalum sintered body with an 
oxide film layer, manganese oxide layer and a carbon film 
layer, providing a conductive paste layer whose major 
ingredient is flaky copper powder on the carbon film 
layer and then applying a solder layer. 
CONSTITUTION: A tantalum sintered body is 
successively coated with an oxide film layer, a 
manganese oxide layer and a carbon film layer, a 
conductive paste layer 3 whose major ingredient is flaky 
copper powder is provided on the carbon film layer and a 
solder layer 4 is applied. Namely, an element 1 is coated 
with the conductive paste composed of the 94 pts.wt. 
flaky copper powder whose average grain diameter is 15 

and aspect ratio is 1/20 and the 6 pts.wt. epoxy 
resin. Then the element 1 is hot-set and the conductive 
paste layer 3 is formed. The solder layer 4 is formed on 
the layer 3, a cathode lead 5 is connected and armor 
resin 7 is applied. The capacitor allows a rated voltage of 

10V and a rated capacity of 10//F. Better measurement result of impedance is allowed at 
100kHz compared with a capacitor which uses sphere- shaped copper powder or branch- 
shaped copper powder. 
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